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Sono descritti filati e tessuti aventi la proprieta di schennare per riflettanza le onde elettronnagnetiche grazie alia lore 
particolare composiziorie di fibre metalliche e tessilL * 
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Domanda di brevetto per Invenzione Industriale dal titolo: 

Filati e tessuti adatti alia schermatura, per riflettanza, delle onde 

elettromagnetiche 

A nome di : EOS SRL 

Con sede in: CONCOREZZO (Ml) 

A nome di : PROTECH 1 Sri 

Con sede in: MONTEMURLO (PO) 

A nome di: Francesco DE CAVI 

Residente in: ROMA 

Inventori designati: Leonardo MONTINI, Francesco DE CAVI 

) Depositata il con 51 n ° 

r^pnpn rte|l'invenzlone 

La presente invenzione si riferisce a tessuti ed a filati aventi propriety di 
riflettanza delle onde elettromagnetiche utili quindi sia per la protezione 
di cose e persone esposte ai campi elettromagnetici che per il 
rilevamento di persone o oggetti rivestiti o costituti da tali tessuti 
Stato dell'arte 

Come e noto un problema che va assumendo importanza sempre 
| maggiore nel campo della protezione ambientale e quello della 
schermatura delle radiazioni elettromagnetiche i cui effetti, ad esempio 
sulla salute, benche ancora non ancora totalmente accertati, sembrano 
non essere trascurabili. 

In letteratura sono stati descritti numerosi tipi di tessuti, normalmente 
comprendenti fili metallici (disposti nel tessuto in modo casuale oppure 
a costituirne la trama o Tordito), di cui e indicato I'impiego come agenti 



V":,:* UfScioBftt'fai 
il Fuiciomdc 



3275PTIT NOTARBARTOLO & GERVAS1 SpA 

schermanti delle onde elettromagnetiche grazie al cosi detto "Effetto 
Faraday" che esse presentano, tuttavia nonostante le molte soluzioni 
proposte nessuna finora pud essere applicata senza messa a terra e, 
quindi risultano poco agevoli, in caso contrario, peraltro, nen realizzano 
. risultati efficienti. 

E' opportune quindi la necessita di sviluppare nuovi material! che 
consentano di ottenere una efficiente schermatura aile onde 
elettromagnetiche basandosi su proprieta e principi diversi da quelli fino 
ad ora sfruttati a questo scopo. 
Sommario dell'invenzione 
► L'invenzione si riferisce a filati costituiti da fibre metalliche e fibre tessili, 

natural! o artificial'!, e tessuti costituiti. sia in trama che in ordito, da detti 

filati lavorati secondo le tecniche tessili abituali per I'ottenimento di 

tessuti di vario tipo. 

Descrizione dettagliata dell'invenzione 

La presente invenzione consente di superare i problem! sopra indicati 
grazie a filati e tessuti contenenti le fibre come sopra definite. 
Secondo I'invenzione con fibre metalliche si intendono filamenti di 
| metallo mentre con fibre tessili si intendono qualsiasi fibra naturale o 
artificiale utilizzata in campo tessile. 

Preferibilmente le fibre metalliche come sopra definite sono costituite da 
metalli dell'Vlll gruppo o loro leghe piu preferibilmente ferro o sue 
leghe. 

Le fibre metalliche che costituiscono i filati secondo I'invenzione 
presentano un taglio (lunghezza) preferibilmente compreso fra 20 e 80 
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mm (piu preferibilmente fra 30 - 60 mm) mentre le fibre tessili, natural! 

0 artificial!, hanno un taglio compreso preferibilmente fra 50 e 100 mm, 
piu preferibilmente 60 - 80. 

La sezione delle fibre metalliche e preferibilmente compresa fra 0.1 - 1 
mm. E quella delle fibre tessili fra 0.1 e 2 mm. 

1 fiocchi di fibre metalliche e tessili vengono uniti e filati secondo le 
tecniche tradizionali, adottando quindi gli opportuni accorgimenti (ad 
esempio in fase di pettinatura) dovuti alia presenza delle fibre 
metalliche. Si ottiene cosl un filo in cui le fibre metalliche sono 
miscelate con quelle tessili. 

* Preferibilmente un filo secondo I'invenzione contiene fra il 2 - 15% (in 
peso) di fibre metalliche e 98 - 85% (in peso) di fibre tessili. 
II filo ottenuto (sia semplice che eventualmente ritorto con fili analoghi 
o con fili tradizionali in fibra tessile naturale o artificiale) viene quindi 
tessuto utilizzando le normal! tecniche di tessitura a seconda del tipo di 
tessuto finale che si vuole ottenere. 

II tessuto secondo I'invenzione sara quindi costituito sia nella trama che 
nell'ordito solo da fili secondo I'invenzione come sopra descritti. 
| Preferibilmente la distanza fra i fili (sia della trama che deirordito) e 
compresa fra 0.1-3 mm. 

I tessuti secondo I'invenzione offrono eccezionale protezione alia 
propagazione dell'energia elettromagnetica grazie al fatto che la 
schermatura awiene per riflettanza delle onde elettromagnetiche e non 
per "effetto Faraday" come nei tessuti descritti nello stato dell'arte; 
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quindi, nella funzione di schermatura non necessitano di messa a terra 
del sistema. 

I tessuti secondo I'invenzione sono quindi indicati per la produzione di 
manufatti, destinati all'arredamento interno di ambienti (come ad 
esempio tende, pannelli, tappezzerie, ecc.) o di capi di abbigliamento 
(ad esempio abbigliamento protettlvo e di sicurezza), per la protezione 
da inquinamento elettromagnetico. 

Oltre all'effetto di protezione daH'inquinamento elettromagnetico, come 
sopra indicate il fatto che i tessuti secondo I'invenzione hanno la 
proprieta di riflettere le onde elettromagnetiche consente di utilizzare tali 
) tessuti anche per I'individuazione (ad esempio attraverso una 
perlustrazione a mezzo radar) di oggetti o persone da essi costituti o 
rivestiti; a questo proposito e da notare che i tessuti secondo 
I'invenzione mantengono la loro proprieta anche quando siano bagnati il 
che li rende particolarmente utili per il rivestimento di oggetti destinati 
all'impiego in acqua (boe, canotti, giubbotti di salvataggio e simili), ai fini 

/A i% 

della ricerca in condizioni di nulla o scarsa visibility. ii^? ^ 

I tessuti secondo I'invenzione possono essere owiamente accoppiati a v ., 
I tessuti tradizionali o ad altri materiali per mezzo dei normali mezzi di : 
fissaggio utilizzati a questo scopo (ad esempio cuciture, incollatura, 
attacchi a bottom, a clips, a "Velcro" ecc.) 
Dati sperimentali 

Un tessuto secondo I'invenzione costituito da fibre di poliestere (90%) e 
fibre di acciaio (10%) e stato sottoposto a misure per caratterizzarne 
I'efficienza di schermatura (SE). 
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In particolare, per I'esecuzione delle misure necessarie, secondo le 
norme di riferimento: MIL STD-285 (Edizione 1956), si e utilizzato il 
SEMS (Shielding effectiveness Measuring System) una piccola camera 
schermata di dimension! 1000x920x1100 8h) mm in lamiera di acciaio 
di spessore 12 mm saldata. 

Al centra della parte anteriore e presente un'apertura 400x600 mm per 
le prove. 

II pannello di chiusura e la cornice, utilizzate durante le prove, sono in 
alluminio dello spessore di 10 mm. 

II materiale sottoposto a esame funge da pannello di chiusura 
dell'apertura della camera mentre il segnale viene trasmesso da 
un'antenna esterna al SEMS e ricevuto da un'antenna posta al suo 
intemo. 

I risultati delle prove effettuate sono riportati nei tre grafici allegati in cui 
sono riportate in ordinate I'efficienza di schermatura (SE) misurata in 
decibel (dB) ed in ascisse la frequenza della radiazione 
elettromagnetica misurata in Mega Hertz (MHz) o Giga Hertz (GHz). 
Come si vede dai tre grafici, su un intervallo di frequenze compreso fra 
0 e 18 Ghz (in particolare 0-30 MHz. primo grafico, 40 - 1000 MHz, 
secondo grafico, e 2 - 18 GHz, terzo grafico) refficienza di schermatura 
non e mai inferiore a 15 dB (con punte vicine a 30 dB fra 3 e 7 GHz). 
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RIVENDICAZIONI 

1. Filati costituiti da fibre metalliche e fibre tessili, natural! o artificial'!. 

2. Filati secondo la rivendicazione 1 in cui le fibre metalliche sono 
costituite da metalli dell'VIII gruppo o loro leghe. 

3. Filati secondo la rivendicazione 2 in cui le fibre metalliche sono fibre 
di ferro o sue leghe. 

4. Filati secondo le rivendicazioni 1 - 3 in cui le fibre metalliche che 
costituiscono i filati secondo I'invenzione presentano un taglio 
(lunghezza) compreso fra 20 e 80 mm (preferibilmente 30 - 60) mentre 
le fibre tessili, natural! o artificial"!, hanno un taglio compreso fra 50 e 
100 mm. 

5. Filati secondo le rivendicazioni 1 - 3 in cui le fibre metalliche che 
costituiscono i filati secondo I'invenzione presentano un taglio 
(lunghezza) compreso fra 30 - 60 mm mentre le fibre tessili, natural! o 
artificiali, hanno un taglio compreso fra 60 - 80. 

6. Filati secondo la rivendicazione 5 in cui la sezione delle fibre 
metalliche e compresa fra 0.1 - 1 mm e quella delle fibre tessili fra 0.1 e 
2 mm. 

7. Filati secondo I e rivendicazioni 1 -6 contenenti fra il 2 - 15% (in 
peso) di fibre metalliche e 98 - 85% (in peso) di fibre tessili. 

8. Tessuti costituiti da filati secondo le rivendicazioni 1 - 7 in cui detti 
filati costituiscono sia la trama che I'ordito del tessuto stesso. 

9. Tessuti secondo la rivendicazione 8 in cui distanza fra i fili (sia della 
trama che dell'ordito) e compresa fra 0.1 - 3 mm. 

10. Tessuti secondo la rivendicazione 9 costituito da: 
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poliestere (90%) e fibre di acciaio (10%). 

1 1 . Uso dei tessuti secondo le rivendicazioni 8 - 10 per la produzione di 
manufatti, per la protezione da inquinamento elettromagnetico e per la 
individuazione a mezzo di perlustrazione tramite radar. 

12. Uso secondo la rivendicazione 11 in cui detti manufatti sono adatti 
per I'arredamento di ambienti. 

13. Uso secondo la rivendicazione 11 in cui detti manufatti sono capi di 
abbigl.iamento. 

14. Uso dei tessuti secondo le rivendicazioni 8 - 10 per la produzione di 
manufatti adatti all'impiego in acqua. 

15. Boe, canotti, giubbotti di salvataggio e simili costituiti o rivestiti con 
tessuti secondo le rivendicazioni 8-10. 

Firenze, 4 Giugno 2002 

Per EOS SRL, PROTECH 1 SRL e Francesco DE CAVI 



II Mandatario 




Dr. Livio Brighenti deila NOTARBARTOLO & GERVASI SpA 
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